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Farbmlttelzubereitungen, enthaltend 

a) mindestens ein Farbmittel in partlkularer Form, 

b) mindestens ein organisches Ldserhittel und 

c) Wasser. 

wobei das oder die organischen Ldsemittel b) elnen Siedepunkt von mindestens 
247*C aufw^en, gemessen bei AtmosphSrendrudc. 

Farbmittelzubereitungen nach Ansprudi 1, dadurch gelcennzeichnet. dass samt- 
liche organisdien Ldsemittel b) einen Siedepunlct von mindestens 250''C aufwei- 
sen, gemessen bei AtmospiiSrendruclc. 

Farbmittelzubereitungen nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzelchnet, dass 
samtlic^ organlschen L&semlttel b)elnen Zersetzungspunkt von mindestens 
200*^0 aufwelsen. 

Farbmittelzubereitungen nach Anspruch 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet. dass 
sie mindestens 30 Gew.-% Wasser c) enthalten. 

Farbmittelzubereitungen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn»ichnet, dass 
sie weniger als 500 ppm freie Schwermetetlionen aufwelsen. 

Venvendung von Farbmittelzubereitungen nach Anspruch 1 bis 5 als oder zur 
HersteHung von Tinten. 

Verwendung von Farbmittelzubereitungen nach Anspruch 1 bis 5 als oder zur 
HersteHung von Tinten fOr das Ink-Jet-Verfahren. 

Verfahren zur HersteHung von Ink-Jet-Tlnten unter Verwendung von Farbmittel- 
zubereitungen nach mindestens ein^ der AnsprOche 1 bis 5. 

Verfahren zum Bedrucken von Substraten nach dem Ink-Jet-Verfahren unter 
Verwendung von Farbmittelzubereitungen nach mindestens einem der AnsprO- 
che 1 bis 5 Oder unter Venwendung von Tinten nach Ansprudi 7 oder 8. 
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1 0. Verfahren nach Ar^pruch 9, dadurch gekennzeichnet. dass es sich um textile 
Substrate handelL 

1 1 . Bedruckte Substrate, erhSltlich nach Anspruch 1 0 oder 1 1 . 
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Farbmittelzubereitungen 

Die vorliegende Erfindung betrifft Farbmittelzubereitungen, entiialtend 

5 a) mindestens eln Farbmittel in partil<u!§rer Form, 

b) mindestens ein oiganisclies Ij6semittel und 

c) Wasser, 

wobei das oder die organisdien i^emittei b) einen Siedepunict von mindestens 247X 
1 0 aufweisen, gemessen bei AtmosphSrendruck. 

An Farbmittelzubereitungen und insbesondere Tinten, die beim Inlc-Jet-Verfaiiren (Tin- 
tenstrahldruclcverfahren wie Ttiemnal Inic Jet. Piezo \r\k Jet, (Continuous lnl< Jet, Valve 
Jet, Transferdruckverfahren) eingesetzt werden, werden eine Reihe von Anforderun- 

1 5 gen gestellt Sie mOssen zum Druclcen geeignete VIskosltat und OberflSchenspannung 
aulweisen, sie mOssen lagerstabll sein, d.h.. sie sollen nicht koagulieren oder flokulle- 
ren, und sie dQrfen nicht zur Verstopfung der DruckerdOse fOhren, was insbesondere 
bei dispergierten. also nicht gelSste Farbmittelteilchen enthaltenden Tinten problema- 
tlsch sein kann. Die Anfordemngen an die Lagerstabilitat dieser Tinten beiniialtet zu- 

20 satzlich, dass sich die dispergierten Farbmittelteilchen nicht absetzen. Weiterhin mQs- 
sen die Tinten im Faile des Continuous Ink Jet stabil gegen den Zusatz von Leitsalzen 
sein und bei ErhShung des lonengehaltes keine Tendenz zum Ausflocken zeigen. Au- 
Berdem mOssen die erhaltenen Dnicke den koloristischen Anfordemngen genOgen, 
d.h. hohe .Brillanz und Farbtiefe zeigen, und gute Echtheiten, z.B. Reibechthelt. Licht- 
25 echtheit, Wasserechtheit und Nassrelbechtheit, gegebenenfalls nach Nachbehandlung 
wie beispielsweise Fixierung, und gutes Trocknungsverhalten aufweisen. 

AuBerdem ist es erforderlich, dass die Tinten auf dem Substrat mSglichst schnell 
m trocknen. damit zu druckende Bilder oder SchriflzQge nteht verlaufen und sich bei- 
^30 spielsweise die Tintentrbpfchen verschledener Farbe nicht vemiischen. Dabei ist es zur 
Herslellung von gestochen scharfen Drucken erforderlich, dass nicht nur die Trock- 
nungszeit der Drucke minlmlert wird, sondem dass auch wShrend der Zeit. in der die 
Tintentrapfchen auf dem zu bedruckenden Substrat stehen, diese Tropfchen nicht ver- 
laufen. Diese Fahigkeit der Tinte wird auch als Stand bezeichnet. Der Stand der bisher 
35 bekannten Tinten. auch als Definition der Drucke bezeichnet, ist noch zu verbessern. 

Aus US 5,141,556 sind wSssrige Tinten und ihre Venwendung Im Tintenstrahldruck 
bekannt, die einen Farbstoff oder ein dispergiertes Pigment enthalten sowie als Kom- 
ponente c) Hexen-1 ,2-dlol oder ein aliphatisches 1,2-Diol oder 1,3-Diol, wobei ver- 
40 zweigte 1 ,2-Diole bevorzugt sind. Die Tinten lassen sich jedoch noch verbessem. 
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In EP 0 649 888 werden Tintenzusammensetzungen fOr das Tintenstrahldruck- 
Verfahren beschrfeben, die neben Wasser und einem lasllchen Farbstoff Pixjpylengly- 
kolmono-n-butylether und/oder Dipropylenglykolmono-n-butylether enthalten sowie 
elnen anderen wasserieslichen Butylether. Die so erhaltlichen Tinten ergeben gute 
5 Bilder auf recycliertem Papien jedoch 1st der Stand der TintentrSpfclien auf wenlger 
saug^liigen l\/laterialien unbefriedigend. 

Aus EP-A 0 51 4 1 59 sind wSssrige Tfnten beicannt, die l&slic>ie Farbstoffe und eine 
Auswalil an organlschen LSsemitleIn enthalten. Audi die In EP-A 0 514 159 beschrie- 
10 benen Tinten lessen sich noch verbessem. 

Es bestand also die Aufgabe, Farbmittelzubereltungen und insbesondere Tinten fOr 
das ini<-Jet-Verfaliren bereit zu steilen, die die oben enwShnten Nacliteile nicht aufwei- 
sen. Welteriiln bestand die Aufgabe, ein Verfaliren zur IHersteliung yon verbesserten 
Farbmittelzubereltungen bereit zu steilen. Weiterhin bestand die Au^abe, bedrudcte 
Substrate bereit zu steilen. 

Demgema&wuKle die eingangs definierten Farbmittelzul)erettungen gefunden. 

20 Die erfindungsgemaBen Farbmittelzubereltungen enthalten Farbmittel in partlkularer 
Form a), beispielsweise PIgmente oder Dispersfarbstoffe. Unter Pigmenten sind im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung pralctisch nidit losliche, dispergiertefeinteilige, 
organisdie oder anorganische Farbmittel gema& der Definition in DIN 55944 zu ver- 
stehen. 



25 



Beisplelhaft ausgewahlte PIgmente sind 



- Monoazopigmente: C.I, Pigment Brown 25; C.I. Pigment Orange 5, 13, 36 

und 67; C.I. Pigment Red 1. 2, 3. 5, 8, 9. 12, 17. 22, 23. 
''30 31 , 48:1 . 48:2. 48:3. 48:4, 49, 49:1 , 52:1 , 52:2, 53, 53:1 . 

53:3. 57:1. 63, 112. 146. 170. 184. 210, 245 und 251; C.I. 
Pigment Yellow 1, 3. 73. 74. 65, 97, 151 und 183; 

Disazopigmente: C.I. Pigment Orange 16. 34 und 44; C.I. Pigment Red 
35 144, 166, 214 und 242; C.I. Pigment Yellow 12, 13, 14, 

16, 17. 81. 83, 106. 113. 126. 127, 155. 174, 176 und 
188; 



Anthanthronpigmente: C.I. Pigment Red 168 (C.I. Vat Orange 3); 



40 
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- Anthrachinonplgmente:C.I. Pigment Yellow 147 und 177; C.L Pigment Violet 31 ; 

- Anthrachinonplgmente: C.I. Pigment Yellow 147 und 177; C.I. Pigment Vio- 

let 31; 

5 - Anthrapyrimidlnplgmente: C.I. Pigment Yellow 108 (C.I. Vat Yellow 20); 

Chinacridonplgmente: C.I. Pigment Red 122. 202 und 206; C.I. Pigment 

Violet 19; 



0 - 



20 



25 - 



30 - 



35 



Chinophthalonpigmente: C.I. Pigment Yellow 138; 



- Dioxazlnpigmente: 



C.I. Pigment Violet 23 und 37; 



Flavanthronpigmente: C.I. Pigment Yellow 24 (C.I. Vat Yellow 1 ); 



Indanthronpigmente: 

Isoindolinpigmente: 

Isoindoiinonpigmente: 

Isovtolanthronplgm^te: 
Metallkomplexpigmente: 

Peiinonplgmente: 

Perylenpigmente: 



- Phthalocyaninplgmente: 



C.I. Pigment Blue 60 (C.I. Vat Blue 4) und 64 (C.I. 
Vat Blue 6); 

C.I. Pigment Orange 69; C.I. Pigment Red 260; C.I. 
Pigment Yellow 139 und 185; 

C.I. Pigment Orange 61; C.I. Pigment Red 257 und 
260; C.I. Pigment Yellow 109, 110, 173 und 185; 

C.I. Pigment Violet 31 (C.I. Vat Violet 1); 

C.I. Pigment Yellow 117, 150 und 153; C.I. Pigment 
Green 8; 

C.I. Pigment Orange 43 (C.I. Vat Orange 7); C.I. 
Pigment Red 194 (C.I. Vat Red 15); 

C.I. Pigment Black 31 und 32; C.I. Pigment Red 
123, 149. 178, 179 (C.I. Vat Red 23), 190 (C.I. Vat 
Red 29) und 224; C.I. Pigment Violet 29; 

C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2. 15:3. 16:4, 15:6 
und 1 6; C.I. Pigment Green 7 und 36; 



40 — Pyranthronpigmente: 



C.I. Pigment Orange 51 ; C.l. Pigment Red 216 (C.I. 
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4 

Vat Orange 4); 

- Thioindigopigmente: C.I. Pigment Red 88 und 181 (C.I. Vat Red 1); C.I. 

Pigment Violet 38 (C.I. Vat Violet 3); 

- Triarylcarbonlumplgmente: C.I. Pigment Blue 1, 61 und 62; C.I. Pigment Green 

1; CI. Pigment Red 81. 81:1 und 169; C.I. Pigment 
Violet 1, 2, 3 und 27; C.I. Pigment Black 1 (Anilin- 
sdiwaiz); 

CI. Pigment Yellow 101 (Aldazingelb); 
C.I. Pigment Brown 22. 



5 Beispiele fDr anorganische Pigmente sind: 

- WeiOpigmente: Titandioxid (C.I. Pigment White 6), ZinkweiQ, Farbenzink- 

oxid; Zinksulfid. Lithopone; BieiweiH; 

20 - Sdiwarzpigmente: Eisenoxidschwarz (C.I. Pigment Black 11), Eisen-Mangan- 

Schwarz, Spinellsdiwaiz (CI. Pigment Black 27); RuR (C.I. 
Pigment Black 7); 

Chromoxid. ChromoxidiiydratgrOn; ClnromgrOn (C.I. Pigment 
Green 48); CobaltgrOn (C.I. Pigment Green 50); Ultramarin- 
grOn; Kobaltblau (CI. Pigment Blue 28 und 36); Ultramarin- 
blau; Eisenblau (CI. Pigment Blue 27); Manganblau; Ultra- 
marinviolett; Kobait- und IVIanganviolett; Bsenoxidnat (CI. 
Pigment Red 101); Cajmiumsulfoselenid (C.I. Pigment Red 
108); Molybdatrot (C.I. Pigment Red 104); Ultramarinrot; 

Eisenoxidbraun, Mischbraun, Spinell- und Komndphasen 
(C.I. Pigment Brown 24, 29 und 31), Ciiromorange; 



— Buntpigmente: 

25 



30 



35 Eisenoxidgelb (C I. Pigment Yellow 42); NIckeltitangelb (C.I. 

Pigment Yellow 53; CI. Pigment Yeltow 157 und 164); 

Chromtitangelb; Cadmiumsuifid und Cadmlumzinksulfid (C.I. 

Pigment Yellow 37 und 35); Cliromgelb (CI. Pigment Yellow 

34). ankgelb, Erdalkalichromate; Neapelgelb; Bismutvana- 
40 dat (C.I. Pigment Yellow 1 84); 
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Interferenzpigmente: Metalleffektplgmente auf der Basis beschlchteter Metall 

piattchen; Perlglanzpigmente auf der Basis metalloxidbe 
schichteter GlimmerpISttchen; FIQssigi<ristallpigmente. 

5 

Als bevorzugte Pigmente sind dabei Monoazdplgmente (insbesondere verlackte 
BONS-Pigmente, Naphttiol AS-Plgmente), Disazopigmente (insbesondere Dlarylgelb- 
pigmente. Bisaoetesslgsaureacetanilldpigmente, Disaropyrazolcmpigmente), Chinacrl- 
donpigmente. Chlnophtlialonpigmente, Perinonpigmente, Plithalocyaninpigmente, Tria- 
0 rylcarboniumpigmente (Ailcaliblauplgmente, ver!acl<te Rhodamine, Farbstoffsaize mit 
Icomplexen Anionen), isoindoiinpignnente und Rude zu nennen. 

Beispiele fOr besonders bevorzugte Pigmente sind im einzelnen: C.I. Pigment Yellow 
138, C.I. Pigment Red 122. C.I. Pigment Violet 19. C.I. Pigment Blue 15:3 und 15:4. 
5 C.I. Pigment Black 7. C.l. Pigment Orange 5. 38 und 43 und C.I. Pigment Green 7. 

Die oben aufigefQhrten Pigmente kSnnen vorteilhafl zur Erstellung von Ink-Jet- 
Tintensets auf Basis der erfindungsgemaBen Farbmittelzubereitungen eingesetzt wer- 
den. Der Gelialt der einzelnen Farbmittelzubereitungen bzw. Tinten an den jeweiiigen 
20 Pigmenten ist dabei an die jeweiiigen Erfordemisse (z.B. Tricliromie) anzupassen, d.h. 
(yan, magenta, gelb und schwarze Pigmente mOssen Im Gehalt aufelnander abge- 
stlmmtwerden. 



Folgende Pigmentkomblna«onen sind fQr Trichromieerfordemlsse besonders zu emp- 
25 fehten: 

C.l. Pigment Yellow 138. C.l. Pigment Violet 19. C.l. Pigment Blue 15:3 und C.l. 
Pigment Black 7; 

30 - CI. Pigment Yellow 138, C.l. Pigment Red 122. C.l. Pigment Blue 15:3 Oder 15:4 
und CI. Pigment Blade 7; 

C.l. Pigment Yellow 138. C.l. Pigment Violet 19, C.l. Pigment Blue 15:3. C.l. 
Pigment Blade 7, C.l. Pigment Orange 43 und CI. Pigment Green 7; 

35 

C.l. Rgment Yellow 1 38. C.l. Pigment Red 1 22, C.l. Pigment Blue 1 5:3 Oder 
15:4, C.l. Pigment Black 7, C.l. Pigment Orange 5 und CI. Pigment Green 7; 

CI. Pigment Yellow 138, C.l. Pigment Red 122. C.l. Pigment Blue 15:3 Oder 
40 15:4, C.l. Pigment Black 7. C.l. Pigment Orange 38 und C.l. Pigment Green 7; 
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C.I. Pigment Yellow 138. C.I. Pigment Red 122, C.l. Pigment Blue 15:3 oder 
15:4, C.l. Pigment Black 7, C.l. Pigment Orange 43 und C.l. Pigment Green 7. 

Beispielhaftausgewahlte Dispersfarbstoffe sind im Einzelnen: 

C.l. Disperse Yellow 2. 4, 5, 6. 7. 8. 10, 11. 11:1, 12, 13. 14. 15, 16, 17. 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35. 36. 37. 38. 40, 41, 
42. 43, 44. 45, 46, 47. 48. 50. 51. 52, 53. 54, 55, 56. 57. 58, 59, 60, 61, 62. 63, 
64, 65. 66. 67. 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 
85, 86, 87. 88. 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 
105, 106, 107. 108, 109. 110, 111. 112. 113. 114, 115, 116. 117, 118. 119, 120, 
121, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184:1. 198. 200, 201. 202, 203. 204. 205. 
206, 207, 208, 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216, 217. 218. 219, 220, 221. 
222. 223, 224. 225, 226. 227 und 228; 

C.l. Disperse Orange 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. 21, 
22, 23, 24, 25, 25:1. 26, 27, 28, 29. 30. 31. 32, 33. 34. 35, 36. 38. 39. 40. 41. 
41:1. 42, 43. 44. 45. 46, 47. 48, 49. 50, 51. 52. 53, 54. 55, 56. 57. 58. 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74, 75, 77, 78. 79, 80. 81, 82, 83, 
84, 85. 86. 87. 88. 89. 90, 91, 126, 127. 128. 129, 130, 131, 136. 137. 138, 139. 
140. 141. 142, 143, 145, 146, 147 und 148; 

CI. Disperse Red 2, 3, 4, 5. 5:1. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15, 16. 18, 19. 20. 21. 
22. 23, 24. 25, 26, 27. 28, 29. 30. 30:1 , 31 , 32, 33, 34, 35. 36. 38, 39. 40, 41 , 43, 
43:1, 46, 48.-50. 51. 52, 53. 54. 55. 55:1, 56. 58, 59. 60. 61. 63, 65, 66, 69. 70, 
72, 73, 74, 76, 76, 77. 79. 80. 81. 82. 84, 85, 86. 86:1, 87, 88. 89. 90. 91. 92. 93. 
94, 96. 97, 98. 100, 102, 103, 104, 105. 106. 107. 108. 109. 110, 111. 112. 113. 
115. 116. 117. 118. 120. 121. 122, 123, 125. 126. 127, 128. 129. 130. 131, 132, 
133, 134, 135. 136, 137, 138, 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145, 146, 147. 148. 
149, 150, 151, 151:1. 152. 153. 154, 155. 156. 157. 158, 159. 160, 161, 162, 
163. 164. 165, 166, 167. 167:1, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176. 
177, 178. 179, 180, 181, 182, 183, 184. 185, 186, 187, 188, 189, 190, 190:1, 
191, 191:1, 192. 193. 194, 195, 211, 223, 224, 273, 274. 275. 276, 277. 278. 
279. 280. 281, 302:1. 305, 306. 307, 308, 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 
316. 317. 318, 319. 320. 321, 322, 323, 324, 325, 326. 327, 328. 329. 330. 331. 
332. 333, 334. 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342. 343. 344. 346. 347. 348. 349. 
352. 356 und 367; 



BASF Aktiengesellschaft 



20030298 



PF 54832 DE 



7 

CI. Disperse Violet 1, 2, 3. 4, 4:1, 5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17. 18, 
19. 20, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28. 29. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 . 
42. 43, 44, 45, 46. 47. 48, 49. 50. 51 . 52. 53. 54, 55, 56. 57. 58. 59, 60. 70. 81 . 
86, 87. 88, 89, 91 , 92. 93, 94, 96 und 97; 

C.I. Disperse Blue 2, 4, 5. 6. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 13:1, 14, 15, 16. 17, 18. 19. 20. 
21 . 22, 23. 23: 1 . 24. 25, 27. 28. 29, 30, 31 . 32, 33. 34. 36. 38. 39. 40. 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49. 51, 52. 53. 54. 55, 56. 58. 60. 60:1. 61. 62. 63. 64. 64:1. 65. 66, 
68. 70, 72, 73, 75, 76. 77. 79, 80. 81, 81:1. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 
92, 93, 94. 95. 96. 97, 98. 99, 100. 101. 103, 104. 105. 107. 108. 109, 111, 112. 
113. 114. 115. 116. 117. 118, 119. 121. 122. 123, 125. 126. 127. 128, 130. 131. 
132. 133. 134. 136. 137, 138. 139. 140. 141, 142. 143, 144, 145. 146, 147, 148, 
149, 150, 151. 152. 153, 154. 155. 156. 158. 159. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
165:2, 166. 167. 168, 169. 170. 171. 172, 173, 174, 175, 195. 281. 282. 283. 
283:1, 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293, 294. 316. 317. 318. 
319. 320, 321, 322, 323. 324. 325, 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332, 333. 334. 
335. 336, 337. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345. 346. 347. 349. 351 und 
359; 

CI. Disperse Green 1 . 2, 5, 6 und 9; 

CI. Disperse Brown 1, 2, 3, 4, 4:1, 5, 7, 8. 9. 10. 11. 18. 19. 20 und 21; 

CI. Disperse Black 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11. 12. 13, 14, 15, 20, 22, 24. 25. 26. 
27. 28. 29. 29:1. 30. 31. 32. 33. 34 und 36; 

Daruber hinaus eignen sicli substituierte Benzodifuranonfarbstoffe, deren Gmndkarper 
der Formel A entspricht 
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Soiche Farbstoffe kOnnen an einem Oder beiden Phenyiringen substituiert sein. Als 
Substltuenten und kommen Halogen, AlkyI, das gegebenenfalls dutch nicht be- 
nachbarte Sauerstoffatome unterbrochen 1st, Alkoxy, dessen Alkylrest durch Sauer- 
stofiatome unterbrochen sein kann und darOber hinaus substituiert sein kann. Hydroxy, 
gegebenenfalls substituiertes Amino, Cyano, Nitro und Alkoxycarbonyl in Betracht. 

Femer ist der Farbstoff der folgenden Fomiel B geeignet: 




B 



Weitere Beisplele fOr Dispersfarbstoffe sind in WO 97/46623, WO 98/24850 und WO 
99/29783 aufgefOhrt 

Die erfindungsgemaBen Farbmittelzubereitungen konnen iVlischungen von zwei oder 
mehr verschiedenen Farbmittein enthalten. Bevorzugt enthalten jedoch erfindungsge- 
maBen Farbmittelzubereitungen keine Mischungen von zwei oder mehr verschiedenen 
Farbmittein, sondem nur ein Farbmittel. 
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Die eifindungsgemafien Farbmittelzubereltungen enthaten Farbmtttel, die In partlkuld- 
rer Form vorilegen, d.h. in Fonn von ParOkein. Die Partilcel kdnnen reguiare Oder inre- 
gul§re Form aufweisen, beisplelsweise konnen die Partikei in spharisclier oder annah- 
rend spharisciier Fomn oder in Nadetform vorllegen. 

5 

In einer AusfQIirungsform der vorllegenden Erfindung liegen die Partikei in spiiarisclier 
Oder annahrend spliarisclier Form vor, d.li. das Verlialtnis ISngster Durchrr^sser zu 
kleinster Durchmesser liegt Im Berelch von 1 ,0 bis 2,0, bevorzugt bis 1 ,5. 

10 In den erfindungsgemSBen Farbmittelzubereltungen entlialtene Farbmittel in partikuia- 
rer Form sollten magllchst feinteillg sein. Bevorzugt haben 95 Gew.-%. besonders be- 
vorzugt 99 Gew.-% der Farbmlttelpartikel einen mittleren Teilcliendurclimesser von 1 
pm, vorzugswelse von 0,5 \im und insbesondere einen mittleren Teiichendurchmesser 
von 0,2 pm. 

in einer bevorzugten AusfOhrungsfonn der vorllegenden Erfindung enthSIt eine erfln- 
dungsgemaite Farbmittelzubereltung Im Berelch von 10 bis 100 g/l, bevorzugt 12 bis 
70 g/l FarbmHtel In partlkuiarer Form. 

20 ErfindungsgemaBe Farbmittelzubereltungen und insbesondere erfindungsgemafie Tin- 
ten fOr das Ink-Jet-Verfahren enthalten als Komponente b) mindestens ein organisches 
LOsungsmittel, wobei das oder die organlsdien LOsemlttel b) einen Siedepunkt von 
mindestens 247°C, bevorzugt mindestens 250''C aufweisen, gemessen bel Atmospha- 
rendmck. 

25 

Vorzugswelse sind in den erfindungsgemalien Farbmittelzubereltungen enthaltene 
organische LOsungsmittei b) dadurch gekennzeiclinet, dass llir Zersetzungspunkt min- 
destens 200^0 Oder h5her betrSgt 

^30 Nledennolekulares Polytetrahydrofuran 1st ein bevorzugtes organisches Ldsungsmlttel 
b), es kann allein oder vorzugswelse Im Gemlsch mit einem oder mehreren schwer 
verdampfbaren, in Wasser ©sllchen oder mit Wasser mischbaren organischen L5- 
sungsmitteln eingesetzt werden. 

35 Das bevorzugt verwendete niedemnolekulare Polytetrahydrofuran hat Qblicherweise ein 
mittleres Moiekulargewicht Mw von 150 bis 500 g/moi. bevorzugt von 200 bis 300 g/mol 
und besonders bevorzugt von etwa 250 g/mo\ (entsprechend einer Molekulargewlchts- 
vertellung). 
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Polytetrahydrofuran kann auf bekannte Welse Ober kationische Polymerisation von 
Tetrahydrofuran heigesteitt werclen. Dabel entstehen lineare Pdytetramethylenglykote. 

Wenn Polytetrahydrofuran Im Gemisch mit weiteren organischen Losungsmittein ver- 
5 wendet wird, werden hierfOr im Allgemeinen schwer verdampfbare (d.h. in der Regel 
bei Nonnaldruck einen Siedepunkt s 247X aiifweisende) organische LSsungsmlttel 
eingesetzt. die in Wasser IQsllcli oder mit Wasser mlsclibar slnd. 

Als L5sungsmittel eignen sich mehrwertige Alkohole, bevorzugt unverzwelgte und ver- 
10 zweigte mehnwertige Alkohole mit 3 bis 8. insbesondere 3 bis 6. Kohlenstoffatomen, 
wie Z.B. Glycerin. 

Weitere geeignete LSsungsmlttel sind Polyethyien- und Polypropylenglykole. worunter 
auch die niederen Polymere (Tri- und Tetramere) verstanden werden sollen. Bevorzugt 
sind Polyethyien- und Polypropylenglykole mit mitUeren Molekulargewichten M„ von 
120 bis 1500 g/md. insbesondere von 200 bis 800 g/mol, vor allem von 300 bis 500 
g/mol. Als Belspiele seien Tri- und Tetraethylenglykol, Triethylenglykolmonomethyl-. - 
ethyl-, -propyl- und -butylether, Tri- und Tetra-1 .2- und -1 .3-propylenglykol und Tri- und 
Tetia^1.2- und -1,3-propylenglykolmonomethyl-. -ethyl-, -propyl- und -butylether ge- 
20 nannt. 

Belspiele fOr besonders bevorzugte Losungsmittel sind Glycerin. DIethylenglykol. Poly- 
ethylenglykol (M„ 300 bis 500.g/mol). Dlethylenglykolmonobutylether und Triethy- 
lenglykolmonobutylether. 

Polytetrahydrofuran kann auch mit einem oder mehreren (z.B. zwei, drei Oder vier) der 
Qben aufgefOhrten LSsungsmitteln gemischt werden. 

In einer AusfOhrungsform der voriiegenden Erfindung kSnnen erfindungsgemSBe 
30 Fart)mitlel2ubereltungen und Insbesondere erfindungsgemSBe Tinten fQr das Ink-Jet- 
Verfahren 0.1 bis 45 Gew.-%. bevorzugt 5 bis 30 Gew.-%. besonders bevorzugt 10 bis 
25 Gew.-%. und ganz besonders bevorzugt 10 bis 20 Gew.-%. organische l^ungsmit- 
tel entiiaKen. 

35 Organische L5semittel im Sinne der voriiegenden Erfindung sind bei Zimmertemperatur 
flQssig. 

ErfindungsgemaBe Farbmittelzubereitungen und Insbesondere erfindungsgemSlie Tin- 
ten for das Ink-Jet-Verfahren enthalten keine organischen L5semittel. die einen Siede- 
40 punkt unter 247'C aufwelsen. gemessen bei Nonnaldruck. Unter .keine LSsemittel" ist 



25 
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Im SInne der vorliegenden Erfindung zu verstehen. dass der Antell an eventuell als 
Vemnreinlgung enthaltenen organischen Ldsemittein miteinem Siedepunkt von unter 
247°C geringer ist als insgesamt 0,25 Gew.-%, bevorzugt geringer als 0,1 Gew.-% und 
besonders bevorzugt geringer als 0,05 Gew.-%. 

Beispiele fOr organische Losemlttel mit einem Siedepunkt unter 247''C sind beispiels- 
weise Ethylenglykol, Diethylenglykol, N-Methylpyn-olidon, Propylenglykol, Propylencar- 
bonat, DIethylen-monomethylether, DIethylen-monoethylether, DlethylenHfnono-n- 
butylether. DI-n-Butyiether, 1,2-Dlmetho)^ethan, Isopropanol und Ethanol. 

Die organischen L5semlttel, Insbesondere auch die genannten besonders bevorzugten 
LSsungsmittelkomblnationen, kOnnen vortellhaft durch Hamstoff (bevorzugt 0,1 bis 5 
Gew.-%, bezogen auf das Gewiclit der erfindungsgem§(ien Farbmittelzubereltung bzw. 
der erfindungsgemaBen TInte fOr das Ink-Jet-Verfaliren) ergSnzl warden, der die was- 
serrOckhaltende Wirkung des Ldsungsmittelgemisches noch verstarkt. 

Die erfindungsgemaBen Fariamlttelzubereltungen und Insbesondere die erfindungsge- 
m§Ben Tinten fOr das Ink-Jet-Verfahren kSnnen weitere Hllfemittel, wie sie insbesonde- 
re fQr w§ssrige Ink-Jet-Tlnten und In der Druck- und Lacklndustrie Dblich sind, entliai- 
20 ten. Genannt seien beispleisweise Erythrit, Pentaerytiirit, Pentite wie Arabit, Adonit und 
Xylit und Hexite wie Sorbit, Mannit und Dulclt. Genannt seien weiterhin Polyetliylengly- 
kole mit eInem Mv, von mehr als 2000 g/mol bis elwa 10.000 g/mol, bevorzugt bis 800 
g/mol. Genannt seien weiterhin Konsenderungsmittel wie t>eispielsweise 1,2- 
Benzlsothia20lln-3-on und dessen Alkallmetallsaize, En^aser/Entech§umer wie bei- 
25 spielswelse ethoxyllerte Acetylendioie, die Qblldienweise 20 bis 40 mol Ethylenoxid pro 
mol Acetylendiol enttialten und gleichzeitig auch dispergierend wirken konnen, Mittel 
zur Regullemng der Viskositat, Verlaufehilfsmlttel, Benetzer (z.B. benetzend wiricende 
Tenside auf der Basis von ethoxyllerten oder propoxylierten Fett- oder Oxoalkoholen, 
Propylenoxid/Ethylenoxid-Biockcopolymeren, Ethoxyiaten von Olsaure oder Alkylphe- 
^0 nolen, Aikylphenolethersulfaten, AIMpolygiycoslden, Alkylphosphonaten. Alkylphe- 
nylphosphonaten, Alkylphosphaten, Alkylphenylphosphaten oder bevorzugt Polyether- 
slioxan-Copolymeren, insbesondere alkoxylierten 2-(3-Hydroxypropyl)hepta- 
methyitrisiloxanen, die In der Regel einen Block aus 7 bis 20, vorzugsweise 7 bis 12, 
Ethylenoxideinheiten und einen Block aus 2 bis 20, vorzugsweise 2 bis 10 Propyleno- 
35 xldeinheiten aufweisen und In IVIengen von 0,05 bis 1 Gew.-% in den Farbmltteizube- 
reitungen enthalten sein kfinnen), Antiabsetzmlttel, Glanzverbesserer, Gleitmittei, Hatt- 
verbesserer, Hautverhinderungsmlttel. Mattlerungsmlttei, Emulgatoren, Stabllisatoren, 
Hydrophobiermittel, Lichtschutzadditive, Griffverbesserer, Antlstatikmittel, Basen wie 
beispleisweise K2CO3 oder Sauren, spezieli CarbonsSuren wie beispleisweise Milch- 
40 sSure oder ZitronensSure zur Reguliening des pH-Wertes. Wenn diese Mittel Bestend- 
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teil erfindungsgemaiier Farbmlttelzubereltungen und insbesondere.erfindungsgem§ller 
Tinten fQr das Ink-Jet-Verfahren sind, betrSgt Ihre Gesamtmenge in der Regel 2 Gew.- 
%, Insbesondere 1 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der erfindungsgemaHen Farb- 
mittelzubereitungen und Insbesondere der erfmdungsgemSBen Tinten fQr das lnl<-Jet- 
5 Verfahren. 

Die erfindungsgemsaen Farbmlttelzubereltungen kSnnen weiterhin DIspergiermlttel 
enthalten. Geelgnet sind beisplelswelse alkoxylierte und partlell sulfatlerte Alkylpheno- 
le, wie b^spielswelse die in US 4,218,218 beschriebenen Substan^n, Oder Konden- 
1 0 satlonsprodukte von NaphthallnsulfonsSure und Formaldehyd oder Gemisdie von A- 
rylsulfonsSure-Fomaaldehyd-Kondensationsprodukten, wie sie beispieisweise In US 
5,186,846 beschrieben sind. 

Andere geeignete Dispergiennlttel sind ethoxylierte Fettalkoiiole der Fonmel 
CxHacfiO(CH2CH20)yHi 

wobei X eine ganze Zahl im Berelch von 12 bis 30, bevorzugt bis 18 ist und y eine gan- 
ze Zahl im Bereich von 3 bis 50. 

20 

Weitere geeignete Dispergiemiittel sind Maieinsaure-Acrylsaurecopolymere, insbeson- 
dere solclie mit Molekulargewicht M„ im Bereich von 2000 bis 10.000 g/mol, die in 
Form von statistischen Copolymeren oder Blockcopolymeren geelgnet sind. Weitere 
geeignete Dispergiennlttel sind N-Vinylpyrrolidon-Homopolymere und Acryiat-N- 
25 Vinylpyrrolldin-Copolymere, insbesondere solche N-Vinylpynolidon-Homopolymere und 
Acrylat-N-Vinylpyrroiidin-Copoiymere mit Molekulargewicht Mn im Bereich von 2000 bis 
10.000 g/moi. In Form von statistischen Copolymeren oder Blockcopolymeren. 

In elner AusfOhrungsfonm der vorliegenden Erfindung enthalten erflndungsgemaiie 
'30 Farbmlttelzubereltungen und insbesondere erflndungsgemS&e Tinten fOr das Ink-Jet- 
Verfehren BIndemlttel. BIndemlttel kSnnen ge>«^hlt werden aus der Gruppe der strah- 
lungshartbaren Bindemittei, derthermisch hSrtbaren Bindemittel und der lufttrocknen- 
den Bindemittel. Geeignete Bindemittel sind beisplelswelse in WO 99/01516 und WO 
02/36695 beschrieben. Auch Dispergierbindemitteisysteme wie in WO 03/29318 sind 
35 als Zusatz geelgnet 

In elner AusfDhrungsfbnn der vorliegenden Erfindung haben erfindungsgemaBe Fart>- 
mittelzubereltungen und insbesondere erfindungsgemaBe Tinten fQr das Ink-Jet- 
Verfahren eine dynamische ViskositSt von 1 bis 30 mPa s, bevorzugt 1 bis 20 mPa-s, 
40 besonders bevorzugt 2 bis 15 mPa-s, jeweiis bestlmmt bei 20'C. 
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Die Oberfiachenspannung erfindungsgemaiier Farbmlttelzubereltungen und insbeson- 
dere erfindungsgemailer Tinten fQr das Ink-Jet-Verfahren betr&gt bei 20°C in der Regel 
20 bis 70 mlM/m. insbesondere 20 bis 40 miM/m besonders bevorzugt 25 bis 35 mN/m. 

Der pH-Wert erfindungsgemaBer Farbmittelzubereitungen und insbesondere erfin- 
dungsgemSBer Tinten fQr das Inlc-Jet-Verfehren liegt im allgemelnen im Bereich von 
5 bis 10, vorzugsweise im Bereidi von 7 bis 9. 

0 Die erfindungsgemaiien Farbmittelzubereitungen enttiaiten als Komponente c) Was- 
ser, vorzugsweise entionlsiertes Wasser. Der bevorzugte Gehalt an Wasser betr&gt 
mindestens 30 Gew.-%, bevorzugt mindestens 45 Gew.-% und besonders bevorzugt 
mindestens 65 Gew.-%. 

5 In elner Ausfplirungsfomi der. vorllegenden Erfindung enthalten erfindungsgemSBe 
Farbmittelzubereitungen und insbesondere erfindungsgemdUe Tinten fQr das inl<-Jet- 
Verfahren weniger als 500 ppm an freien Schwennetallionen. bevorzugt weniger als 
400 ppm, bezogen jeweils auf die Masse der erfindungsgemaBen Farbmittelzuberei- 
tung bzw. erfindungsgem§Ben Tinte fQr das lnl<-Jet-Verfahren. Beispielhaft fQr 

20 Schwernietailionen sind zu nennen: Cu^. Co^*, Co^, Fe^. Fe^*, Ni^*. Zn^, Ca**. Ins- 
besondere enthalten erfindungsgemaBe Farbmittelzubereitungen bzw. erfindungsge- 
maBe Tinten fQr das Ink-Jet-Verfahren bis zu 300 ppm Eisen. 

ErfindungsgemaBe Farbmittelzubereitungen und Insbesondere erfindungsgemaBe Tin- 
25 ten fQr das Ink-Jet-Verfahren mit weniger als 500 ppm an Schwernietailionen lassen 
sich beispielsweise dadurdi herstellen, dass man aufgereinigte PIgmente einsetzt, 
Oder Indem man bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Farbmittelzubereitungen 
und insbesondere der erfindungsgemaBen Tinten fQr das Ink-Jet-Verfahren Schritte 
wie Aus^llen, Aussalzen. lonenausteuschverfahren, RItrieren, eiektrolyHsche Verfah- 
30 ren Oder andere dem Fachmann an sich bekannte Verfahren zur Deionisierung an- 
wendet Auch ist es mSglich, entsprechend gereinigtes organisches LOsungsmittel und 
vdlentsalztes Wasser einzusetzen. 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfindungsgemSBe 
35 Farbmittelzubereitungen und insbesondere erfindungsgemaBe Tinten fllr das Ink-Jet- 
Vertehren weniger als 0,05 Gew.-% Chlorid, besUmmt als Natriumchlorld. 



ErfindungsgemaBe Farbmittelzubereitungen und insbesondere erfindungsgemaBe Tin- 
ten sind in der Regel umweltfreundlich. 
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Ein werterer Aspekt der vorllegenden Erfindung 1st ein Verfahren zur Herstellung erfln- 
dungsgemSBer Farbmlttelzubereitungen, im Folgenden auch erfmdungsgemaRes Her- 
stellverfahren genannt. Das erfindungsgemaBe Herstellverfahren enthalt Qblicherweise 
einen Oder mehrere Schritte, in denen man verschiedene Komponenten mischt Solche 
5 Schritte nimmt man in den Qblichen Mischapparaturen vor, beispieisweise in Dissol- 
vem, Kessein, Muhien, KugelmQIilen oder RQhrwerlcskugelmQhlen. 

In einer AusfQhrungsfbmi des erfindungsgemSBen Herstellverfahrens mischt man 
Farbmlttel in partikuiarer Fonn (a), beispieisweise In Form eines wasserhaltigen Press- 
10 kuchens, zusammen mit mindestens organischen einem Losemlttel (b), Wasser (c) in 
einer geeigneten Apparatur vor, beispieisweise in einem Dissolver. Die resuitierende 
Mischung mahit man anschiieBend in einer MQhIe, um die gewQnschte TeilchengrSBe 
(In der Regel maximaler Durchmesser 1 pm, bevorzugt 0,5 pm und besonders bevor- 
zugt 0,2 pm) zu erreichen. 

ErfindungsgemaBe Farbmlttelzubereitungen kann man direkt als oder zur Herstellung 
von TInten verwenden. Insbesondere kann man erfindungsgemaBe Farbmlttelzuberei- 
tungen direkt als oder zur Herstellung von Tinten fOr das Ink-Jet-Verfahren venvenden. 
Andere geelgnete Tinten sind beispieisweise Tinten fOr Federhalter. 

20 

Um aus erfindungsgemaBen Farbmlttelzubereitungen Tinten herzustellen, genugt es In 
einer AusfQhrungsform der vorllegenden Erfindung, die gewQnschte FartDmlttelkonzent- 
ratlon durch Zugabe von weiterem Wasser zu den erfindungsgemaBen Farbmlttelzube- 
reitungen einzustellen, gegebenenfalls weitere Zuschlagmittel zuzugeben und ab- 
25 schlieBend man mit einer Flltriervorrichtung mit Feinabtrennung im Bereich von 1 bis 
0,5 pm zu filtrieren. So kann man erfindungsgemaBe Ink-Jet-Tinten erhalten. 

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Bedrucken von 
Substraten, die beispieisweise fiachig oder dreidimensional sein kSnnen, nach dem 
30 Ink-Jet-Verfahren unter Verwendung erfindungsgemSBer Farbmlttelzubereitungen oder 
erfindungsgemSBer Tinten. Dazu druckt man erfindungsgemaBe Farbmlttelzubereitun- 
gen Oder erfindungsgemaBe Ink-Jet-Tinten auf das Substrat auf und fixiert den erhalte- 
nen Druck anschlieBend optional. 

35 Belm Ink-Jet-Verfahren werden die Qblichenweise wassrigen Tinten in kleinen Tropf- 
chen direkt auf dais Substrat gesprOht Man unterscheidet dabei ein kontlnuieriiches 
Verfahren, bei dem die Tinte glelchmaBIg durch eine DQse gepresst und durch ein e- 
lektrisches Feld, abhangig vom zu druckenden Muster, auf das Substrat gelenkt wird, 
und ein unterbrochenes Tintenstrahi- oder "Drop-on-Demand"-Verfahren, bei dem der 

40 TintenausstoB nur dort erfolgt, wo ein farbiger Punkt gesetzt werden soli. Bei dem 
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letztgenannten Verfiahren wird entweder Qber einen piezoelektrischen Kristall oder eine 
beheizte KanQle (Bubble- oder Thermo-Jet-Verfahren) Druck auf das Tintensystem 
ausgeubt und so ein Tlntentropfen herausgeschleudert. Solche Verfahrensweisen sind 
in Text. Chem. Color, Band 19 (8), Selten 23 bis 29. 1987, und Band 21 (6), Seiten 27 
5 bis 32, 1989, besclirieben. 

Besonders geeignet sInd die erflndungsgemaBen TInten fQr das Bubble-Jet-Verfahren 
und fQr das Verfahren mittels eines piezoeiektrischen Kristalis. 

10 Ais Substratmaterialien sInd geeignet 

celiulosehaltige Materialien wie Papier, Pappe, Karton, Holz und Holzwerkstoffe, die 
auch iackiert oder anderweitig besdiiclitet sein konnen, 

5 metalllsche Materialien wie Folien, Bleche oder WertcstQcke aus Aluminium, Eisen, _ 
Kupfer. Silber, Gold, ZInk oder Legierungen dieser Metalle. die Iackiert oder andenwei- 
tlg l>eschichtet sein k5nnen, 

silikatisclie Materialien wie Gias, Porzellan und Keramik, die ebenfalls beschichtet sein 
20 kdnnen, 

polymere Materialien jeder Art wie Polystyrol, Polyamlde, Polyester, Polyethylen, Po- 
lypropylen, Melaminharze, Polyacrylate, Polyacrylnltril, Polyurethane, Polycaribonate, 
Polyvinylchlorid, Polyvinylalkohole, Polyvinylacetate, Polyvinylpyrrolidone und entspre- 
25 chende Copolymere und Blockoopolymere, blologisch abbaubare Polymere und natOr- 
liche Polymere wie Gelatine, 

Leder, sowohl Naturleder als auch Kunstieder, ais Glatt-, Nappa- oder Veiourteder, 
^30 Lebensmittei und Kosmetika, 
und insbesondere 

textile Substrate und Racliengebilde wie Gewebe, Maschenware, Webware, Non- 
35 wovens und konfektionierte Ware aus belspielsweise Polyester, modiflziertem Polyes- 
ter, Mischgewebe aus mehr als zwei Materialien wie Polyestermischgewebe und 
Baumwollmischgewebe, celluloselialtige Materialien wie Baumwolle, Jute, Flachs, Hanf 
und Ramie, Viskose, Wolle, Seide, Polyamid, Poiyamidmischgewebe, Polyacrylnltril, 
Polyurethan, Poly-THF, Triacetat, Acetat, Polycarbonat, Polypropylen, Polyvinylchlorid, 
40 Polyestermlkrofasem und Glasfasergewebe. 
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ErfindungsgemaRe Farbmittelzubereltungen und insbesondere erfindungsgem§Be Tin- 
ten fOr das Ink-Jet-Verfahren zeigen insgesamt vorteilhafte Anwendungseigenschaften, 
vor allem gutes Anschreibverhalten und gutes Dauerschrelbverhalten (Kogation) sowie 
5 guten Stand, und ergeben Druckbilder hoher Qualitat. d.h. hoher Brillanz und Farbtlefe 
sowie liolier Reib-, Licht-, Wasser- und Nassreibeclitheit, Waschechtheit und chemi- 
sche RelnigungsbestandlgkeiL Besonders geelgnet sind sle zum Drucken auf gestri- 
chenes und ungestrichenes Papier sovwe textile Substrate. 

1 0 Eine weitere AusfQIinjngsfonm der vorliegenden Erfindung sind Substrate, insbesonde- 
re textile Substrate, die nach einem der oben genannten erfindungsgemaiien Verfah- 
ren bedruckt vyairden und sich durch besonders scharf gedruckte Bilder Oder Zeichnun- 
gen sowie ausgezeichneten Griff auszeichnen. 

5 G&mS& einer w^ren AusfOhruogsfonm der vorliegenden Erfindung kann man mindes- 
tens zwei, bevoizugt mindestens drel verschledene erfindungsgema&e TInten fOr das 
ink-Jet-Verfiahren zu Sets kombinieren. 

Die Erfindung wird durdi ein Arbeitsbeispiel ertdutert. 
Beispiel 1 

la) Dispergleren eines Pigments 

In einer RiihnwerkskugelmQhte Drais Superflow DCP SF 12 wurden mitelnander ver- 
25 mahlen: 

1 800 g Pigment Blue 1 5:3 
450 g n-Ci8H370(CH2CH20)25H 
3700 g destilllertes Wasser 
30 

IDas Vermahlen wurde fbrtgesetzl, bis die Plgmentpartlkel einen mittleren Durchmesser 
von 100 nm aufwiesen. 

lb) Herstellen einer erfindungsgemSRen Farbmittelzubereitung 

35 

In einem Becherglas wurclen vemnischt 

17 g des dispeigierten Pigments aus la) 
15 g Glycerin (Siedepunkt: 290»C) 
40 1 g Polyethylenglycol (M„ 8000 g/mol) 
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7 g Polyefliylenglycol (Mn 400 g/mol) 
5 g Poly-THF (M„ 250 g/mol) 

0.2 9 Tego Wet® 250. ein Netzmittei mit Siedepunkt » 250''C 
1 g Hamstoff 

53,8 g volientsaiztes Wasser 

Anschiie&end wurde die so erhaltene Farbmittelzubereitung Qber ein Sieb mR einem 
PorendUFChmesservon 1 ijmfiitriert 

Das eingesetztB Glycerin, Polyethylenglylcole und Poly-THF hatten einen Gehalt an 
freien Sciiwemnetalllonen unter 500 ppm, bezog&n Jewells auf eingesetztes Glycerin, 
Polyethylenglykole bzw. Poly-THF. 

Die erfindungsgemg&e Farismittelzubereitung lie& sidi als Tinte fQr das Ink-Jet- 
Verfahren einsetzen. Beirn Bedrucken vot Substraten wie belspielsweise Textil 
(Baumwolie) wurden sehr gute Resultate eneichl 

Der Stand der Tidpfdien auf Substraten, insbesondere Textii wie Baumwolie, war sehr 
gut. 
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FarbmittelzuberBitungen 
Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft Farbmlttelzubereitungen, enthaltend 

a) mindestens ein Farbmittel in parfikuiarer Form, 

b) mindestens ein organisches L&semittel und 

c) Wasser, 

wobei das oder die organisdien Ldsemittel b) einen Siedepunlct von mindestens 247"C 
aulweisen, gemessen bei Atmosptiarendaidc. 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 



□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




GRAY SCALE DOCUMENTS 



